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Foreflggande uppfimiing hanfor sig till 
framstalhiing av papperanassa och andra 
raassor av tra medefet ea >koatinuerlig> pro- 
cess (detta uttryck hanfor sig i beskrivniagen 
till processer, i vilka trachargea fores konti- 
nueriigt efler intermittent genom kokaren 
fran inmatningssi&Het till utmatningsstallet), 
och hanfor sig narmare till koknlng av tra ge- 
nom alkaliska processer och >neutrala> och 
alkaliaka sulfitprocesser for framstallning av 
pappexsmassa. Uppfinningen ar tiUampbar pa 
sodametoden, sulfate Kraft) -metoden och pa 
sftdana processer, som anvwnda: >neutrala» eller 
alkalrska losningar av suifiter, vilka satnrrliga 
metoder i fontsattningea betecknas med ut- 
trycket >alkaiiska metoder*. Som* en fflrenk- 
ling anvanctes* uttrycket >tra> i baskrivaingea 
f5r att beteckna tra, t ex. fliiyi alia stadier av 
processea, fore bildandet av massa av mate- 
rialen genom separerlng av fib rem a och dexas 
omfdrdeMng pa ett oorienterat satt 
• Vid tidigare koknigfimtoder for isoleriag av 
eellulosamassaa fran tra har det varit brnk- 
ligt, att vid satsvisa och kontiuuerfiga proces- 
ser tiltsatta de aktiva kemikaiierna antlngeu 
i borjaa av kokningen eiter geaom injicering 
under tryck under kokningeas f oriopp och att, 
i fallet med >koatinuertig> metod, kemikalier- 
na och traet vanligtrvis rora sig samtidlgt ge- 
nom kokaren, dvs. i forening med varaadra. 

Ett syfio med uppfianiagea ar att astad- 
komma en foxbattrad metod for framstall- 
*ung av pappersmassa och andra massor frfta 
tra^ varigenom storre effektivitet kaa uppa&s 
vid genom/Sraadet av massaprocessea, inbe- 
gripande ea reduktioa av dea erforderliga 
mangdea aktiva kemikalier for att framstalla 
massor med samma egenskaper, och varige- 



nom uppaas ea okad reaktioashastighet hos 
kokningspiocessea och en mtaskning av blek- 
aiagskraven for massa av ett gtaet peramnga- 
aatrtal. Ett aaaat syfte ar att framstaHa mas- 
sa med ljusare ffirg an som norm alt uppnfts 
med aifcaliska metoder* 

Uppfinningen grundar sig vaseatligea pi 
begreppet, att framstatlning av massa fran. tra 
a* resultatet av tva fanktioner: Dea eaa funk- 
tionea inbegriper reaktionerna hos kokkemi- 
kalieraa (sAsom kanariksoda och alkalisalfcer 
sasom natriumfcarbonat, natriumsulfid och 
-sulilt) med inksnstmaterialem vilka aro de 
normal* extraherbara med vatten, kaustikso- 
da, bens en och a&koho* samt avea de som be- 
akrivas som >lignin>, i syfte att gora dessa 
material Idsfiga i vatten- Den andra funktio- 
nea inbegriper dlffaslon^kcavektionsproces- 
ser, vilka a eaa sldaa astadkomma mekanis- 
mea for inrtrangning av kokkemikalier i trd- 
vavaadea och a andra sidan mekaaismea for 
ett avlagsaacde av de kamaska reaktioaspro- 
duktema fran denna vavaad tiU toten, 

Det har au vbat sig, att det vid kokaing av 
tra for framsfcallning av ma&sa meddst den 
alksallsfca metodea ar oaskvart, att ett stort 
Sverskott av alkali fdrekommer i de sena sta- 
dieraa av uppahitniagea (Iigninatiaaaiingea), 
tor att de slntUga uppslutamgspeaktionerna 
skall f 5rsigg& med ea acceptabel hastighet, och 
vidare att ea Lag konoeatnrfioa a v alkali kaa 
aavaadas for att geaomfora sadaaa reaktio- 
aer, som i ett aormalt kokningssystem upptri- 
da near aUraHkooceatrarJonen ar vid dess hogs- 
ta varde, dvs. i borjaa av kefcaingen. 

Det har avea visat sig att narvaroa av sto- 
ra maagder Idsliga reaktionsproctakter t kok- 
Mea sanker ^aden av appslntning. Vid aor- 
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mal kokning resulterar s a! an da accumutejan- 
det av Idsiiga reaktionsprodukter 1 lutea «1H- 
efiter som koningen fortekrider tittsaiomans 
med en minskning av alkalihaltefc bos lnten 
i att gradea ay uppslutning nanskas i rlkt- 
ning mot <le sen are stadierna av kokmngen. 
Dessa losMga reaktionsprodukter ha befunnits 
besitta Hten efler ingen effekt pa- reaktians- 
graden boa t. o. m. .lag alkaiikoncentration vid 
■neutraliseriag av syraai-strande material, 30m 
vanligtvis neutraliseras i borjan av ett nor^ 
malt took. 

Vid s. k. *sa<ts>-kokning ar det vonhgt att 
cbargexa en kokare med immaterial sAsom trfi- 
flis och att till detta satb ea loaning av kok- 
kemikalier och svartlut for att Astadkomma 
tiUrackligt med lut for att tacka-over tra- 
cbargea. Kokaren tillslutes .sedan, upphettas 
till dnskad koktemperatur och kokningea fort- 
skrider tills traet uppslutits t&lraokiigt for 
att medgiva en frainstallaing av en f ibennas-* 
sa^ med eller utan mekanisk def ibreriag av 
tract, aasom kaa uppnas genom blasning av 
massaa fran kokaren och/elrer dieflbrcrkig av 
det kokade flbennaterialet i for detta anda- 
mal vanWgen anvanda nraakdner. Chargea kaa 
kyias eller inte och produkten avMgsnas, eller 
mera vanligt biases chargea och lutea fraa 
kokaren, i viikea den kokats, under angtryck 
till ett lagringakarl och aterstteude kofckemi- 
kaHex och losta reaktionsprodukter aylagsnas 
darefter fran fibermassan genom tvattniag. 

Vid »koatimieiliga> pro cesser som normalt 
tillampas, infdres tra eBer andra ftbriga ra- 
mateiial i kokaren pa ett sadant satt, att en 
i huvudsak koatinuerlig hastighet astadkom- 
ines hos tiUsattningen rill kokaren, och kok- 
kenrikalierna aro forenade med eller afittas 
till ramaterialet vid eller Ttata intiH den punkt 
triet iafores i kokaren och massan upp- 
hettas taH koktemperatur. Ramaterialet och 
kokkemikaMerna bringas passera tills ammaas 
genom kokaren. vid i mivodsak samma has- 
tighet och avMgsnas slutligen i huvudsak kon- 
tinaerligt soon massa auspenderad i koklu- 
ten. Kvarvaraade kokkeatikalier och upplosta 
reaktionsprodukter avlagsaas da-rpa fran fl- 
hermassan genom tvattning i ntrustningar, 
som aro sirakilt koastruerade for detta Snda- 
mAJ. 

Det har aven visat sig. att vid vanliga kok- 
metodex som d* tidigare tilEmpats, vare sig 
wrtavis i koaventionalla kokare eller konti- 
nueriigt i >fcontinuerHga> kokare, laaaiagar 
inaehaliaade alkali i h3g koaceatratton och 
med relativt laga koncentrationer av trffast- 
arane i ISsaing anvandes vid ea tidpunkt, aar 
sadana kemiska reaktioner kanna genomf6- 
ras med lut innehallaade laga alkahkoncentra- 
tioner och hqga koncentrationer av trafast- 



amne i loaning och vidare, att aar ligninHal- 
tea hos tr^et n4T ett lagt \arde befinner sig 
alkalikoaceirtratioaen vid sirt tagsta vank 
(Svea om iate vid ett lagt vdrde) och koacea- 
trataonea av tratfastannie i lnten vidsitt hogsta 
varde och bada dessa vid ea tidpunkt aar dea 
anrvaada situattonen skulle h6ja gradien av 
uppskitaing eller HgniauUasning. P6r att vid 
vaattg massaUnverkrung nppratthfilla ea 
accepterbar grad av ligniautldsaing i de se- 
jiare stadierna av uppslutning niAste en kvan- 
titet aHtaU i huvudsak i overakott av dten er- 
forderliga mangden tillsattas i borjan av kok- 
aingen for att fullfolja de kemiska massare- 
■ aktioaema och den efter avskitad kokning nt- 
t5mda luten med massaa inaehaJIer en av- 
sevard niangd' icke neutraliserat alkali, var- 
vid koncentratioaen av kvarvaraade alkali be- 
Haner sig vid en sadan niva att dea kan upp- 
ratthilla gradea av uppshitaing i ea oaskad 
omfattning, 

Det bar nu visat sig, att de ovannimnda 
nackdelarna hos hittUlsvarande koatinuerli- 
ga processer till storsta delea kunna overvin- 
nas dirigenom, att man bringar losniagea eller 
raten, som innehiller de aktiva kemikalierna, 
att passera genom kokaren i ea riktniag tmot- 
stroms till trSets rdrelse genom kokaren, si 
att tra med all barer okad kokningsgrad' fdran- 
ledes att m6ta lut, som ar alltmer uppkoncen- 
trerad i avseendre pa aktiva .kemokalier och 
foretradesvis innehaller losta reaktioaspro. 
iJokter 1 alltmer avtagaade koncentration. 

Foreb'ggande uppfinning inbegriper daxfor 
en metod for framstaHning av massa fran tra 
^ter andra oellulosahaltiga ramaterM me- 
delst ea alkaliak process som katinetecknas 
av att koldtemikallerna infdras i kokaren vid 
en punkt ddr triet fullstandigt eller i det aar- 
raaste fultstanddgt ar kokt och att lutea inne- 
hallaade kokkemikalieraa ledes i en riktninff 
motstroms till det framatgaende traet och att 
svartrut uttommes fran kokaren vid eller nara 
irankten fdr triets intradande i kokaren eller 
mellan denaa punkt och punktea for kokke- 
m&akernaa inmatning. 

Vid den praktiska tiUimpningen av denaa 
process mdter man en betydande svirighet, ty 
om luten lanehallande de aktiva keniikalier- 
na aittes till massaa vid eller aara punkten f or 
uHanming av massan fraa kokaren, skulle en 
vasentlfg an<M av derma lut uttonnnas med 
masaan pa grund av ett kvarhaDande av lutea 
i meUannnn hos den flbriga massan. Det har 
emellertid «n%t uppfinaiagen visat sig moj- 
Ugt att 6vervinna denna 5varighet Det har 
namfagen visat sig att det f5r att i huvudsak 
hela mtogden tin kokarea fdrda kokkemika- 
lier skall Qyta motstr&ms tin tra*t i kokaren 
ar nddvandigt att delvis ikilja kokkemikalier. 
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na fr&n det \ huvudsak kokta tract fore utlom- 
ning av oiassan fran kokaren och uppfuraing- 
en Inbegriper uya medei for att uppna delta. 

Entigt foreriggande upp finning genomfdres 
separeriagen av kokkemikalier fran del i hu* 
vudsak fardigkokta tract darigenom, att det 
kokta traet utsattes f6r en dif fus i ousut trau g- 
iiingBbehandlmg i motstrom med ratten elter 
inforandet av de aktiva kemikalieraa« dvs. i 
zonen mellan punkten for kokk enrrkali era as 
in trade och ptmkten for nttomning av massa 
fran kokaren. Denna behandhng, som i en 
kontlnuerligt arbetande vertikal kokare avser 
nedatstrdmjnaitdc tra och genomfores i en 
diffusions-uttrangnmgszon i en nedre del av 
kokaren, bar en tillracklig varaktighet och 
amfattning fflr att tillforsakra att i huvadsak 
hela nraogden av kokkemikalier avlagsrmts 
fran massan nar densamma nar uttdmnings- 
punkten hos kokaren. Vid uttcrouingspunk- 
ten for nrassa fran kokaren har salunda vats-, 
kan, som jnedfoljer mas span, vasentligen be- 
friats fran kokkemikalier och reaktionspro- 
dukter. Efterfoljande tv&ttuing av massaii, i 
antlngen diffusdrer eller pa roterande massa- 
tvattanordningar far att avfcagsna restaifcalier 
och reaktionsprodukter i loaning, kan sedan 
bli overflddig eller erfordras endast i en be- 
gransad omf attniog. 

Ett viktigt och nytt drag hos uppflnning- 
en ar att en mycket hog andel av de till kok- 
vatskan satta aktiva kemrikalierna, n&mJigea 
minst 90 % och foretradesvis dver 98 % av 
sadaoa kenrikaikr. kvarhalles i kokaren (dvs. 
forhlndras fran att uttommas ined massan) 
och fir sahinda tillgingllg fior kokning av traet. 

Ett annat kannetecken enllgt en modlfika- 
tron av uppfinningen ar inforandet av en for- 
hydrolysbehandllng, nlr det exempelvis ar 
onskvart att framstalla en rayon-typ av mas- 
sa fran harda fcraslag. Nar detta erf ordras> kan 
vat ten och/eller syrahaltig vatteulosning 4nf3- 
ras till trastromningen i kokaren fore traet 
nar punkten dar forbrukad kokv&tska avl&gs* 
nas och denna syraldsntng kan foras- mot- 
strdms till intoommande nytt tra for att aned- 
giva en tillracklig tid vid en given tempera- 
tur f5r ett genomforande av ffirhydrolysen. 
Hydrolysatet av&gsnad i huvudsak kontinuer- 
ligt vid en punkt vid eller n&ra punkten for 
trfiets inf drande. 

En utfdringsfonn av uppfinningen kommer 
att beskrivas med hfinvisning till en appara- 
tus som schematiskt visas av bifogaae rit- 
n in gar, dar fig. 1 ax en delvis bruten sklovy, 
som visar en Kamyrtyp av en vertikal konii- 
nuerlig kokare (viiken bar modifierats for att 
mdjHggpra, att processes enligt foreiiggande 
oppfinalng skall kunna genoinfdras i den- 
samma) och tillhorande utroatning. Fig. 2 vi- 



sar en sidovy, som oven ar bruten, av ovre an- 
den hos kokaren. som ar ytterligare modifie- 
rad for att mojliggora, att i densamma genom* 
f&rdes en foxhydrolysbehandling. 

Kokaren bestar av ett cyHndriskt tryckkarl 
10 monterab med dess axel vertikait» till vilket 
ramateriaiet sat tea kontinuerligt elier inter- 
mittent. Lampligea anvandes traet i form av 
flis, sasam ar vanligt inom denna fabrikation. 

Flisen matas till en tratt 11, fran viiken 
densamma genom en flismatare 12 och en lag- 
tryckskik 12 l ^lussas till ett basningskarl 13, 
som dr forsett med en akruvtransportor 13*, 
geirom viiken flis en matas genom en hog- 
tryckskik 14 av kand konstruktion och en ror- 
ledning 15 till ovre anden hos kokaren 10 vid 
en punkt 16. For att hjalpa till med matnlng 
av flisen, uttages vatskan fran kokaren 10 
genom ett utlopp 45 och en rortedning 17 me- 
deist en pump 18 och kvereras till hSgtryoks- 
kiken 14 fr&n viiken den aterfores till kokaren 
med fiken genom rortedningen 15. En meka- 
nism 19 av kind konstniktion bestar av en 
roterande danv 19 1 inutl en cylindrisk sti 
19 2 och ar anordnad i ovre anden av kokaren 
for matniog av flisen nedat i kokaren och for 
att i huvudsak avskilja vatskan, som returne- 
ras till hogtryckakiken 14 genom rdrledning- 
enl7. 

• Kokaren 10 ar vid en punkt mellan dess 
ovre ande och dess mittpunkt forsedd med an 
sats ovre inre siiar 20 och en utmatning 21 
for avairtiut och ar vid en punkt mellan dess 
mittpnnkt och dess nedre amdle f drsedd med en 
vitskeinmatning 22 och med en sats av nedre 
inre silar 23t och en vatskeutmatning 24. En 
rorledning 25, som ar analuten til! utmatning- 
en 24, fir genom en pump 26 forbunden med 
en yttre angapphettare 27- till viiken &nga fo- 
res genom en rdrledning 28. Eh rdrlednmg 29 
forbmder angupphertaren 27* tid% inmata^ngen 
22. Kokvatska Ullfores ^genom en rdrledning 
30 och en pnmp 31 till en rorledning 29 och 
darifran genom angupphettaien 27 dar kok- 
vatskan hojes till otiskad temperatur (t ex: 
150—180° C, vanlJgtvis cirka 180* C) och rn- 
anatas sedan I kokaren 10 genom inmatningen 
22. Upphettning av den tnkommande kokvats- 
kan kan aven genomftoas genom tiHsats av 
direkt anga tifl tryckkarlet eller pa nagot an- 
nat lampligt satt 

En provtagningskran 32 ar anordnad vid 
en tMpunkt bredvid tamatningea 22. 

Massa utmatas fran den nedre anden av ko- 
karen 10 genom en utma tiring 33 och en ven- 
ul 34, en koncentrator 35 och en blAsventii 36. 
Vabka, som avskilts fran den- u/ttomda mas- 
san medelst koncentratorn 35, aterfores till 
kokaren 10 vfd punkten 37, nara dess nedre 
ande genom en pump 38, en rorledning' 39 .och 
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en ventil 40. En mekaaism 41 av kind typ Ar 
anordnad for att underlatta nttamning av 
massan frAn den nedre delen av kokaren. 

Ea iamatning 42 ar anordnad i aedre Aaden 
av kofcaxea 10 genom viBcen vatten kan inma- 
tas tifl kokaren, varvid vattnet tillfores un- 
der tryck genom en ledniag 43 medelst en 
pomp 44. : 

Kokaresektionen mdlan kokvatskeinmat- 
ningen 22 och svartlutntmarningen 21 beaAm- 
aes som >kofcningsron> och kckarsektionen 
mellan vatteninmatiuageu 42 och kokvAtske- 
mmatauagen 22 beaamaes som >djffusioas- 
fortraagnirjgsroo . 

Vattea bringas att stromma uppAt i diffu- 
sion^fortrangnrngszouen motstroms till tra- 
stromaingea och geaomfor ett avlagsaande 
fran Wet av kokkemikalier och losliga reak- 
tioasprodukter, som finnas i traet under dess 
passage aedAt geaom denna rem, varigeaom 
man fSrsakrar sigom 

1) att anassam som uttdnuaes fran koka- 
ren vid utm-atningen 33, Ar i hnvudsuk fri 
fiAn kokkemikalier och l&sliga reaktionspro- 
dukter, och 

2) att kokkemikalrer, som Aro inneslutna i 
det i huvudsak kokta traet och rdr sig med 
detta m i derma zoa> Mres uppat av dct upp- 
abtrdmmande vattnet la i kokaingszonen, dar 
kemikalfenia tan f6nna reagera med eMer in- 
*erka pa okokt dler detvis fcokt tr§. 

.VDen varma kokvatskan, som inmatas vid 
22, rxlbaatmans med vattnet immatat vid 42 
och kemikalier uppWsta dari under deras pas- 
sage geaom diffusians-fdrtrimgaingszonen- 
passera appAt geaom kokaingszonen i mot- 
strom till srrommen av tra geaom derma zon 
och svartlut uttammes geaom atmataiagen 

Vid en praktisk UUampaing av fdreliggande 
nppfiaaing aavandes eamodifierad koatinuer- 
^Kamyrkokare, sAsom den visas av fig. 1 pA 
brfogade ritningar, med en kapacitet av 73 
metnska ton ugnstorkad massa per dygn, w . 
vid den anvaada akttva kemisfca substaasea 
var kaastik soda, och vattea inf&rdes i botten 
nos kokaren vid ianratniagaa 42. 
• *oratt starta procassen . fyiMes kokaren 
me* traflis, vartefter kokvataka ooh vattea 
eller svartldt tillsattes i ea tfllrackBg kvantitet 
. r att 0 .yf rtfi «^ Oisen och for att Astadkom- 
^^^f^ 81 kendkmiesnbstans (i 
dctta fall 24 % NaOH ugaatorkat tra) f 3r att 
genomfora kokaiag av traet Massan uppheV 
tades genom cirkulation av kokvatskaa geaom 
den yttre Angupphettaren 27 tnl dess att en 
•koktemperatar av cirka 176* C uppnAtts, och 
reaktaonen tillAte - f ortsWda medan denna 
tenperatur npprAttholIs tiU dess att en till- 
raoklig ligniantlost massa framatallts. Slut- 



punkteii for deaaa Icokniag bestamdes geaom 
uadersokaiag av ett massaprov uttagetfran 
provaiagskranen 32. ^ 

Nar traet hade iignfamtlosts tm en normal 
massa, mfdrdes vatten under tryck medelst 
pumpea 44 geaom mnratoingen 42 i botten hos 
kokaren och bringades att passera uppAt i ko- 
karen, varvid svartlut samtidigt uttomdes ge- 
nom utniataingen eUer munstycket 21 och le- 
vererades till ett lagringsstalle for art anvan- 
das for sodaAtervrnning. 

Som denna procedur geaomfordes, iDmata- 
des kokvAtska kontinnerligt rill kokaren 
nommmatningea 22 via pumpea 31, yttre Ana> 
upphettaren 27 och rorledningen 29, varvid 
yatska togs ut geaom utmatnlngen 24 och 
ftter<arkulerades genom upphettaren 27, Dea- 
na drkulatron fortsattes och temperaruTen i 
cirkmationssystemet upprattholls sA att tern- 
peraturen touti kokaren vid arvAn for siferaa 
itf, frAn vflka vitskan avlagsnades och till vil~ 
ka densamma retumerades, hoUs i omrAdet for 
koktemperattrren, aimllgen 176* C 
. Vatten med en temperatur av 75 e C lafordes 
i kokaren genom mmataingen 42 och brinea- 
aes uppat geaom masjan under cirka 2 tka- 
mar med en- inmatningshastighet av 230 liter 
per mmut Under kokamgen blev massan i 
******* kompakt och det var n6d- 
*** ^ta traflis till toppen hos koka- 
ren ror att fyUa kokarea innan uttomniaff av 
massa jAbdxjades. NAr kokaren var fyHd, pA- 
borjadea ntttominingen av den i huvudsak kok- 
ta massan geaomj utmatningen 33^ 

Alteftersom uttSmaiag av massan- geaom- 
l ordes, var det nodvandigt att 6ka vatteavoly- 
men, som iaf ores vid botten av kokarea geaom 
lamatamigen 42, sA att dea iaforda vatteuvo- 
lymen geaom iamatningea blev lika nsed sum, 
man av vattevolymen uttomd med massan ee- 
nom utmatningen 33 och den erforderliga vat- 
teavolymea for att stromma uppAt genom ma, 
terialmassaa i diffusions-omflyttaingszonea 
hos kokaren. Nar produktionshastigheten 
hos kokarea holls vid 73 metriska ton ugns- 
J^L?"*" per U * w omf attaiagea av 
TurS^ a ^ g gen0m ^atniagea eller 
munstycket 42 per mfnut m liter. Hastiehe. 
ten nos vettenuttomningen med massan ge- 
aom utmatningen 33 var 450 Uter per miaut 
och maagden uppAtstrdmmande vattea i dif f u- 
sioas-fortraognlngszonmi hos kokarea var 230 
liter per miaut Benaa fordelaing koatrolle- 
rades medelst koacentratom 3&. 

k ^ 6rdes & nom mmataingen 22 i en 
^rMdig kvairtttet for att Astadkomma kok- 
^mikalwr for att koka traet under dess 
TOndnng fraa de ovre ailarna 20 aar utmat- 
ningm 21 och tfll da nedre s^araa 23 nara ia- 
matiungen 22. Vid den. aamnda prodnktions^ 
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hastigheten var tiden for tiaets vandring' rael- 

Ian toppen hos de 6vre silarna 20 och botten 
hos de nedre .silarna 23 cirka 74 min. och den 
erforderliga tiden for den kokta massan att 
forflytta sig fran de lagr« sifama 23 tfil botlen 
av kokaren och utmatningen 33 vax cirka 100 
rain. 

Med den kontinuerliga tillsatsen av traflis 
till toppen av kokaren och avlagsnandet av 
massan fran botten, den kontinuerliga tillsat- 
sen av kokvatska till uppvarmningskretsen till 
rdrledningen 25, anguppbettaren 27 och fiter- 
ledningeai 29 och med ett uppratthailande av 
en teraperatur av cirka 176 C i denna krets, var 
den erforderliga mangden alkali t storleks- 
wdningen 14 till 15 % NaOH pi ugnstorkat 
tra, och med kokvatska mnehaUande 110 g 
NaOH per liter var den tillsatta volymen cirka 
155 liter per minut Permangamattatet hos den 
framstallda massan var melten 18 och 22, och 
massan erf ordrade en tUlsats av cirka 4 % till- 
ganglig klor tillsatt som Ca(OCl) 3 f5r att ble- 
kas i en enda bahandling till en vithet av 80 
G.E. En massa kokt till detta pennanganat- 
tat genom vanliga alkali-ska processer erford- 
rar cirka 6 % klor. 

I detta system uttomdes massan fran blas- 
venttlen 36 hos kokaren med vatten totalt 
innehaBande 7 g fastamnen per liter och 2,12 g 
per Liter totalt -av natrium* uttryckt som NaOH 
och 0,12 g per liter fri kaustik soda uttryckt 
som NaOH. Av tr&fastamnena, som hade gjorts 
losliga genom kokningsprocesseu, hade salon- 
da 95 % avlagsnats fran massan fore dennas 
uttdmning, genom inverkan av vatten i diffu- 
sions-fdrtrangningszornen, och av tillsatt ak- 
tivt alkali hos systemet hade 99 % fdrkind- 
rats att iamna kokaren med massan och hade 
anvatnts for kokning av traet genom mot- 
strorasprocessen. 

Den anvanda met odea for att mata traflis 
till Kamyrkokaren Inbe griper forupphettning 
av tract genom direkt angkondensation och vid 
de ovan beskrivna operatlonema kondeasera- 
des 60 kg an#i per minut Detta kondensat, 
(som utgor 60 liter per minut) tillsammaus 
med fuktighe* hos traet, son* inkonxmer i ko- 
karen, m&ste bilda en del av vatskan som ut- 
tommes fran utmatningen 21. Fukten i feraet, 
oar detsamma tradde in i forupphettaren* var 
cirka 50 % av vatvikten och med en train- 
matningshastighet av 110 kg ngnstorkat tri 
per mmnt (lika med en kapacitet av 73 metric 
ka ton ugnstorkad massa. per 24 h) var det 
som fukt i traet intradande vattnet ekvivalent 
med 110 liter per minut Harav foljer att vat- 
teninmatnmgen med traet var 170 liter per 
minut Vattenuppstromningen fran botten av 
kokaren var 230 liter per minut (Vidare ar 
det nSdvindigt att stundUTs tillata en strom- 



ntog av upp till 140-230 liter per minut av 

svartltrt med det mkommande traet). 

For att kontrollera distribution av vatten, 
som tUlsatts genom inmatningen 42, sa att den 
erforderliga uppatstromnlngen av vatten upp- 
ratthalles i kokaren, aro mangdmatare (icke 
visade) anordnade sa att anangden av fihrigt 
material och vatten elkr vattenlSsnmg, som 
lamnar systemet genom bl&sventilen 36, kan 
konstateras. En liknande mangdmatare (icke 
visad) ar anordnad sa att mangden instrom- 
mat vatten genom inmatningen 42 kan kon- 
stateras. Uppatstromnittigen av vatten i koka- 
ren ar vattenstromningen genom inmatning- 
en 42 minus irtstrdmningen av vatten genom 
Wasventilem 36. Enttgt uppfinningen har det 
visat sig, att fordemingen kan kontrolieras 
med hjfiip av koncentratorn 35 i forening med 
ventilen 40 och/elkr genom en andring av 
hastigheten hos pumpem 38. Det fSreligger en 
stark tenderis hos vattnet att strSmma ge- 
nom utmatningen 33 hellre an att stromma 
uppat genom kokaren pa grund av det rela- 
tiva motstandet mot art stromma i de tva rikt- 
ningarna, Koncentratomt 35 anvandes for att 
avlagsna en del vatten fran massan och detta 
vatten returneras till kokaren genom inmat- 
ningen 37. I motsats till vad som kuade f5r- 
vantas^ har det enligt uppfinningen visat sig, 
att detta «j resulterar i en okning av mangden 
vatten, som shall avlagsnaa av koncentratorn 
36, men att grundkoncentrationen hos mas. 
san, som anlander till koncentratorn 35 fran 
kokaren, forblir i huvudsak kanstant och det 
till kokaren vid punktern 37 retumerade vatt- 
net blir en del av uppatstrdnwiingen. Detta ar 
en viktig upptickt, enar normalt skufle fdr- 
vantas att stromningen i den vid botten av ko- 
karen bef intliga koncentratorkretsen skulle bli 
en incirkulation, dvs; att vattnet, som inkom. 
mer i kokaren vid punkten 37, skulle ntspada 
massan si att den enda ( eff ekten med att an- 
vinda koncentratorn -35 sknfie bli att gdra det 
Iftttare att uttomma massan gecom utmat- 
ningen 33, men defcta ar ej fallet. 

Voiymen av uppAtstrommande vatten t ko- 
karen kontrolleraa, s& att man skaH kunna 
vara saker pa att den utstrommande massan 
blir i huvudsak fir fran kokkemikalier. En 
»nav operationskontroli kan utovas darige- 
nom, att man provar vatskan som medf51jer 
maMan som biases fran provtagningskranen 
32, och i det ovan lfimnade exemplet reglera- 
des strfimniagen for att. giva en refraktome- 
teraylasning ekvivalent med cirka 150 tt per 
liter av totak fastamnen. 

Vfttskehalansen i kokaren uppnas p4f6Ijan- 
desfitt: r J . 

Under antagande av *tt uj^stroinnHig av 
vatten i kokaren ar U Uter per minut, att den 
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kondenserade angan vid direkt upphettaing av 

tra i basniagskaxlet 13 bestammea som en 
ekvivalent till S liter vatten per minut, att 
fuktinnehaliet och tilisAttnhigshasrighetea av 
tra frxeras sa att vattnet, som hi trader i tryck- 
karlet (kokaren) som fuktighet i tract ax kand 
som M liter per minut och art mangden kok- 
vatsketiflsata vid inmatningen 22 ar W liter 
per mirrnt justeras utstromnmgsxnaaigden av 
svartlut vid utmatningen 21 till att vara lika 
med eller en aning storre an 

(U + S + M + W) liter per minut 

. Under dessa betingeher kommer kokaren 
att vara mycket kanslig for. smA andringar 1 
vatskestromnfngama (erempelvis beroende pa 
andringar i fuktbaltea hos traet), enar om 
sadana upptrada tryeket kommer att variera 
avsevart. For att overvimia detta och avec. av 
andra skal forfares enligt uppfinningea sA, att 
en instromnimg av svartlut bring a* genom en 
pump 48 l en rorledning 48 a och ett iaiopp 48, 
varvid instromningen koatrolleras av en tryck- 
kontroU 49, som ar f8rhundeo med kokaren 
vid inmarkeringen 50 och som ar kanslig for 
och besvarar andringar i koktrycket. Hari ge- 
nom upprAtthAlles en irtstromning av svartlut 
vid utmatningen 21, som ar nAgot 3 tone an 
den som gives av ovan aog*vna foxmel. Sad an 
svartlut, som inslappes vid irmifltningpn 4$, 
varierar endast latt och koktrycket hAUes- dar- 
igenora 1 huvudsak kanstaut Denna svartlut 
Iamnar kokaren med annan svartlut vid ut- 
matningen 21. Detta forf arande ar Aven varde- 
fnllt for att bidra till att hAlla temperaruTen i 
toppen av kokaren under 105 • C viiket ar av 
vikl for att tillforsakra regelbucden mataing 
av traflisen. 

Vid balansering av vatskestrdnuiingama i 
kokaren, nar processen genomfores i emlighet 
med ovan n am n da exempel, framgAr det att 
stromningen av svartlut fran utniatningen 21 
maste hAllas vid (2S0 + 155 + 170) dvs. 555 
liter per minut och denna. vatska mnahdSl cir- 
ka 60 kg trafadtammen och drka 17 kg totalt 
natrium (uttryckt som NaOH), dvs. totala 
mangden ISsta fastamnen var cirka 77 kg. Av 
derma anledning var kancentratiooen totalt av 
fastamnen i svaitlututstromningen fr&a ut- 
matningen 21 i storleksordningen 139,9 per 
liter, viiket ar en tillfredsstallande koncentra- 
tion f5r leveraiw rill sodaatervinniagaproces- 
sen. 

For att upprattMlla effektiv utvmnmg av 
kokkejmikalierna och Idsta reaktionsproduk- 
ter fran det kokta triet, ar det nMvAndigt att 
omfattnrngen av uppatatrflmmat vatten ej ar 
mindre an omfattmingen med vilken vatska 
fores ned&t i det kokta fcraet, Det bar enligt 
uppflnningen visat sig, att med hart tra ar 



mangden nedAtford valska i det kokta traet 
ungefarligen Uka med 1,5 liter vatska per kg 
fran borjan ugnstorkat tra, sA att i en kokare 
som drives oned en kapacitet av T kg ugns- 
torkad massa per minut och om utbytet oblekt 
massa baserat pA utgangsmaterlalet ugnstor- 
kat tra ar Y % % mangden vatska som ror sig 

nedAt par minut i kokt tra ar; Z x 100 X ho, 

T 

dvs. 150 — liter per minut. Harav fdljer att 

mppatstrdniningens omfattning mAs-te vara 
mindre an denna mangd. Den erforderliga om-. 
fattnimgea av vattenuppstromning for art till- 
forsakra en massa i huvudsak fri frAn ldsta 
fastamnen vid blasventHen 36 skall beroende 
pA praktiska avervaganden vara en aning stor- 
re an- denna mangd. 

I en kokare med 5,0 m* tvarsektionsyta, som 
produoerar massa t en mangd av 73 metriska 
ton ugnstorkad massa per dygn (51 kg ugns- 
torkad massa per minut) under sadana beting- 
elser, att det erhAUna utbytet av massa ar 45 
%, far sAIunda uppAtstromniiigen enligt ovan- 
namnda formed ej vara mindre an: 

150 X —=170 liter per minut 
45 

Enligt uppfhrningen bar det emeHertid i 
praktiken visat aig, att uppstr6mningen av 
vatten foretrAdeavis ej bor vara mindre an 
210 liter per minut under de ovan beskrivna 
twtingelsenia, tiden for behaadling av tra i 
d^fusions>Wrtrangnings20!nen vara 30—100 
min, och i konsekvens harmed ar i praktiken 
en uppstrdmning av vatten med minst 

T T 
150 - X 210 = 190 ± liter per minut dnsk- 

vArd. 

Vid taiampniajg av uppfinningen anvamdes 
med framging en uppstromning av 230 liter 
per minut 

Det ar tydligt, att den mest Wrdelaktiga 
uppstrfimningen av vatten komnner att vara 
den lagsta mangd per tidsenhet, 30m effektivt 
kan av&g&na kokkemikalierna och losta reak- 
tionsprodukter fran det kokta traet. Okningar 
av uppAUtrdmningen 6ver detta varde kom- 
mer art utspada kokvatskan, viiket kommer 
att resultera i en mindre onrfattning lignin- 
utKSsning i kokaxntm och Aven kommer att re- 
sultera i hogre sodaAtervinnicigakostnader be- 
roende pA ett den totala koncentrationen av 
fastlmnan f svartluten, som uttSnnnes vid ut- 
matningen 21, Mir tcke doskvart lag. 

Bn ytterlfgare tillampning av processen en- 
ligt uppfimdagen, Ar en framstAUaoing fran 



204097 



7 



lampliga trakvaliteter, cxempdvis hardtra, ge- 

nom denna process, av mass a lamp tig for att 
a'nvandaa i den kexniska industrien, t. ex. from- 
stallning av viskos for rayon, eHer en fram- 
stallning av massa for att ajavaindas som ett ra- 
material for cellulosa&cetatprodoktion och lik- 
nande, dar en hogt renad foran av cellulosa er- 
fordras. I detta exempel anvandes enligt upp- 
fintiingen ytterligare on sektion vid toppen av 
kokaren 10, sasom visas av fig. % f5r syra- 
hydrolys av traet fore att detsamma in trader 
x systemet, sasom beskrivits i det tidigare ex- 
emplet. Kokaren <enligt fig. 2 ir fSrsedd mcd 
en inmatning 46 ovanfSr Titmatningen 21 och 
en utmatning 47 pi ett lampligt avsttod ovan 
inmatnlngen 46. Vatten eller en vattenhaltig 
syralosniifg infores vid punkten 46 ovanfor 
utmatningen 21 och upphettas till dmskad 
temperatur av en yttx© icke visad angupphet- 
tare. Vattnet eHer syralosningea ror sig uppat 
motstroras till den ned&tg&ende strdmningen 
av traflis och uttommes fran kokaren vid ut- 
matningen 47 nara toppen av kokaren. 

Enligt ytterligare en icke visad modifikation 
kunna stromningarna av vatska och tra at- 
folja varandra under denna forhydirolyis. 

Modiflkationer av process en, aasom den 
fdrnt beskrivits, kunna genomfdras pa manga 
satt atan att darmed priocipen for uppfin- 
ningen fringas. Volymen hos de skilda sek- 
tionerna hos kokaren kan om nodvandigt and- 
ras for att tillforsakra, att exempelvis ade- 
kvat behandlingstid skall sta till forfogande 
for ett huvudsakligt aviagsnande av kokke* 
mikalrerr/a och andra substanser £ran massan 
i diffusionsomflyttning^zonea. Aven vatten- 
volymen, som inslippes nara botten hos ko- 
karen, kan andras for att antingen variera 
utstromningsnwterralets koncentration hos 
massastrommeu och/eller for att variera om- 
fattningen av uppatatrommande vatten ge- 
nom massan, 

I kokzonen lean saval temperatur som kon- 
centration hos kokkemLkalierna i v&tskan av- 
vika fran de ovan angivna v&rdena och. varie- 
ras i syfte att kontrollera gradea av den er- 
hallna massaupplosningen, sa att om exem- 
pelvis temperatnren och/eller koncentratio- 
nen av kokkemikalierna okas, massan kom- 
mer att ha en lagre ligninhalt vid utstromning 
och vice versa, Alternativt kan temperatnren 
okas och koncentratio nen av kokkemikalSema 
minskas eMer vice versa pa ett sadant satt, 
att ligninhaltcn hos massan forblir i huvud- 
sak konstant men alt kvaliteten hos karbo- 
hydratet i det fihriga material et, uttryckt i 
form av kemisk degradering, kan varieras. Vo- 
lymen av vatska, som strommar uppat i kok- 
zonen, kan aven varieras och i komblnatian 
med kontroll av koktemperaturen astadkom- 



mes anna ett medel for att kontroHera massa- 

kvaUteten. Nar man gpr dessa andringar. fo- 
redrager man en kontroll av processen, si utt 
svartlututstrommimgen fr&n utmatningen 21 r 
huvudsak har forbrukat sin kokpotentia), men 
det ar underforstatt, att om hogre reaktions- 
hastigheter erfordras, kan detta nppnas genom 
en tillsats av kokkemikalier for att astadkom*- 
ma hogre koncentraUoner och detta kan 
nomforas intiH tiess att ett vuat overskott av 
kokkemikalier uttommes i svartluten, som 
l§mnar kokaren vid utmabningen 21. 

Ytterligare en modifikation innef attar en 
kontroll av r&relsehastigheten hoi traet och/ 
eller massan genom kokaren och d«nn*a has- 
tighet kan sattas i relation till volymen hos ko- 
karen i dess skilda sektioner, sfisom beskri- 
vits, och till de pabjudna kok- och dif fusions- 
be tinge) serna. S&hinda kan rorelse- eller for- 
flyttningshastigheten okas om koktem-peratu- 
ren- och/eller kemikaliekoncent ratio nen olcas. 



Patentansprak: 

1. Satt att framstalla pappersmassa av tra- 
flis genom en kokningspiocess i en kontinuer- 
lig, lampligen vertikal- kokare vid overatmo- 
sfartryck och hoga temperaturer, varvid fli- 
sen tHIfSres kok«r*n och bringas att rora sig 
genom kokaren forst genom en kokzon och 
tvattas darefter i en djffuaionvfortrangiaings- 
zon i kokaren och ^Lrefter forskjutes tiB av- 
loppsstallet, varvid flisen utsattes for en kok- 
ning i kokzonen medelst en al kalis k koklut, 
innehillande aktivt verksamma kemlkalier, 
kannetecknat av en kombraation av ffitjande 
steg, n&miigenett uppslutnimgsvatska innehal- 
lande de aktiva k-emikalierna, infSres i koka* 
ren vid ett stalle, dar flisen ar i hovndsak kokt, 
att kokiuten brmgas att pas sera genom- kok- 
zonen i motstrom till flisens rorelse genom 
denna ron, att den kokta flisen utsattes for en 
diffusionsfortrangning 1 en diffusions-for- 
trangningszon aned hjalp av vatten, som info* 
res i kok«ren vid ett stalle meHan det, dar 
koklaten infores, och det stalle, dar den kokta 
flisen uttages ur kokaren, att vattnet bringas 
att stromma uppAt genom diffusions-fortring- 
ningszonen och kokzonen i motstrom till fli- 
sens rorelse genom kokzonen, att forflyttning- 
en av fli*en genom kokzonen och diffnsions- 
fortrangningszonen astadkommes utan meka* 
nisk sonderdelning eller omrorrng 1 dessa 20- 
ner, varigenom triflisen halks i i huvudsak 
odefibrerad form under dess passage genom 
namnda zoner, och att svartlut avligsnas ar 
kokaren vid ett stalle mellan det stalle, dar 
flisen infores, och det stalle, dar kokiuten 
tillfdres, och att sedan kokt flis, som ar i hu- 
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vudsak fri frte aktlva kemikalier, attages ur 
kokaren. ° 

2. Satt ealigt patentanspraket 1, kanneteck- 
aat darav, att tvattvattnet infSres i kokkar- 
Jet vid ett stalk nara det dar den kokta flisen 
aviagsnas. 

3. SStt culigt patents aspraket 1 eMcr 2, k5n- 
^etecknat darav. att fliseai utsattes for en for- 
aydrolyseriiigsbehaiidling > samraa kokare 
som aavamdes fBr fiisena uppstotmng. 
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